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B. -FAL0K, JERUSALEM, PALESTINA. 
FSTfarings&att far impregnering av tra med antiseptiska medel. 



Det ar f orut kant att inf ora antiseptiska me- 
del i f orm -a-v utspadda ifoningar medelst det 
tryek, som alstras av en pa -en viss bojd an- 
bragt beballare, fran snittytan -av nyss .fallda, 
-obarkade stammar :av lov- eEer barxtrad. Man 
-axrsander for .detta andamal starkt utspadda los- 
ningar av mykocida amnen, som intfanga i ve- 
-dens karl aen darvid tranga -tit saven, som be- 
finner sig dari, varigenom vitveden i stammar- 
na -impregneras (forf aringssatt enligt Boucberie 
for injektion i karlen).. Dessutom bar man fun- 
nit, att levande eller nyss fallda trad kunna, da 
•de annu bara sitt lowerk eller en del darav, 
nppsnga utspadda losningar av antiseptiska .ant- 
ra oeb impregnera sig sjalva '(impregnering 
•medelst aspirering). Vid dessa forfaringssatt 
komma de vasentEga delar av traet, vilka bort- 
tagas viol detsammas bearbetning ocb salunda 
•ieke ba nagon anvandning, att impregneras med 
■.de antiseptiska amnena. Dessa forfaringssatt 
-f orete darf dr den avsevarda -olagenbeten, att for 
desammas utf orande erf ordras stora -kvantiteter 
:av impregnemngsvatska Deb foljaktligen stora 
-o.cn. relativt dyra behaUare. Man bar slutEgen 
foreslagit att lieMndla savrikt eller med vatten 
-genomdrankt tra genom att pa -detsammas ytor 
•placera nagon degartad massa'med lattlosEga 
-saiter eller genom att fylla Ml i stammarnas 
yta med dessa produkter. Da traet torkar, sker 
•darvid i -viss man en impregnering genom dif f u- 
-sion eller .osmos (impregnering medelst -diffu- 
sion)^ 

FdreEggande upp'finning avser ett trakonser- 
veringsf orf arande, i vilken saf trikt eller vatten- 
indrankt tra -eller ved tiflfores en vattenlosning 
-av .skyddsmedel fran iraets andyta eller and- 
ytor. Uppfinningen kann&tecknas darav, att 
man fran den ^ena eller bada andytorna tfllfor 
;koncentrerad vatfcenlosning av ett lattlosEgt 
.skyddsmedel i en mangd beraknad efter traet, 
•som skaE impregneras, till blott -enskilda pa av- 
-stand fran mr-andra over tvarsnittet av traet 
ifraga likformigt fordelade saftbanor, pa det 
;att skyddsmedlet vid den dartill sig anslutande 
torkningen oob lagringen kan fordela sig fran 
de behandlade saftbanorna genom det i ocb for 
sig kanda -dif f nsionsf orf arandet. 

^ Till f ortydligande av uppfinningen visas a 
bifogade ritning i fig. 1 — 4 oob. 7 se'bematiskt 
prineipen for olika satt att impregnera tra en- 
ligt uppfinningen samt i fig. 5 ocb 6 scbema- 



tiskt apparater, som kunna anvandas for -detta 
f orfaringssatts utf orande. 

Impregneringen av tra, medelst det nya for- 
farandet sker pa satt ovan angivits. Skyddsmed- 
let intranger f orst under en relativt kort 1id i 
fibrernas riktning; ocb i begransningen av Miens 
diameter langs igenom bela -stammen eller 
en del darav utan att nagot uttrangande av sa- 
ven ar nodvandigt. Det erfordras endast den 
kvantitet av losning, som ar nodvandig for a<tt 
fylla samtliga savkarlen 1 inom omkretsen av 
Mien 2 tvars igenom med losningen. Transpor- 
ten av skyddsmedlet fran de fyllda savkarlen 
i en riktning, som ar vinkelrat mot fibrernas, 
utgor den andra fasen, som grundar sig pa dif- 
fusion. Denna alstrar, da traet lamnas att tor- 
ka ocb med bjalp av saven eller det vatten, som 
ursprungHgen finnes i veden, -en mer «ller mind- 
re fuflstandig impregnering med salter av bela 
den intUlvarande vitveden. For detta andamal 
ar det lampHgt att fordela f lera -eller ett stort 
antal -Ml pa snittytan sa, att en impregnering 
medelst diffusion, vilken ar sa . jamnt f ordelad 
som mojligt, kan aga rum fran de savkarl, mm 
fylld.es under forfarandets f orsta fas. Man nar 
funnit, att i obarkat tra, som underkastats for- 
sok, denna aspiration oeb impregnering kan for- 
sigga likaval fran den ovre som fran den undspe 
ytan av en del av en stam. Tra av stor langd, 
t. ex. stolpar, kan salunda pa det beskrivna sat- 
tet bebandlas samtidigt pa bada snittytorna, 
ocb man kan naturEgtvis borra ett storre antal 
Ml i den storsta snittytan. 

^ Man bar vidare konstaterat, att karnveden av 
vissa tradslag, som icke ar imprQgnerbar i kar- 
lens riktning (langdrlktningen eller fiberrikt- 
ningen) kan impregneras i radieE riktning eUer 
i^ riktning av margstralarna (vinkelratt mot 
riktningen av fibrerna) genom diffusion. For 
detta andamal verkstaEes impregneringen av 
savkarlen i det vitvedsbolje, som omedelbart 
omgiver karnvedcylindern ocb ar impregnerat 
av koncentrerade l5sningar under medverkan av 
dessa karL Pa detta «att impregneras automa- 
tiskt genom diffusion fran dessa karl dels karn- 
veden omedelbart intill desamma, dels den ov- 
riga delen av vitveden. For denna impregnering 
medelst savkarlen kan man injicera med kon- 
centrerade losningar antingen en kontinuerlig 
cylinder av vitved 4, som omgiver karnveden 5 
(fig. 2), eEer en motsvarande krans av flera be- 
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stamda karlknippen (fig. 3). I fig. 3 ar gransen 
for de cylindrar 6, som motsvara den vedkvan- 
titet, silken impregneras fran varje hal 2, in- 
prickad. 

Man kan helt eller delvis undvika anvand- 
ningen av borrade hal och salunda f orbilliga ar- 
betet och bespara traet genom att inf ora skydds- 
losningen i vedkarlen f ormedelst behallare, vilka 
anligga vattentatt mot den yta av karl, som 
skaJl impregneras. Erfarenbeten bar visat, att 
man pa detta satt erhaller samma Tesnitat som 
med de borrade halen. Sasom dylika behallare 
kan man sarskilt anvanda ihaliga cylindrar, 
t. ex. delar av ror, vilkas ena ande ar forsedd 
med slipade, skarande kanter, vilka aro avsed- 
_da att intranga i traet. For att avgransa en vit- 
_vedsmantel i form av en ring omkring karnve- 
den kan man t. ex. anvanda tva stora cylindrar 
7 och 8 (fig. 4) av olika diametrar, anordnade 
ioncentriskt pa snitfcytan av den del av en 
.stam, som skall impregneras. I allmanbet an- 
va\nder man sma ihaliga cylindrar, som forenas 
-till en enbet pa sa satt, att den koncentrerade 
.skyddslosningen kan tillf Qras genom en gemen- 
.sam ledning 10 (fig. 5). I fig. 5 ar vidare visad 
♦en vatskebehallare 11, som kan sattas under 
tryck med komprimerad luf t genom ett tillopps- 
Tor 13. For bebandling av ved, som ar auordnad 
horisontellt, kan man anvanda rordelar 9, vilka 
aro bojda i rat vinkel, eller ocksa en pa mot- 
svarande satt modifierad aiiordning (fig. 6). 

Inf orandet av den koncentrerade losningen i 
-vedkarlen kan aven utf oras i tra i stora langder 
medelst hal, i vilka ror 12, som lampligen kun- 
na vara sinsemellan forbundna, inf oras radiellt 
till det centrala trapartiet (fig. 7). I denna fi- 
gnr visas likaledes medelst prickade linjer de 
ytor 6, vilka begransa de delar, som bliva im- 
.pregnerade av varje serie ror 2 och. 12. Begrans- 
mingen av de karlenheter, som skola impregne- 
ras, kan utf oras i snittytorna f ormedelst tunna 
plattor av metall eller annat material, vilka aro 
lorsedda med motsvarande runda eller annor- 
lunda f ormade oppningar. Man limmar fast des- 
sa plattor eller faster dem pa annat satt vatten- 
tatt vid snittytan av traet, varjamte plattorna 
vattentatt forenas med en beballare, som om- 
giver bela sektionen. 

Den mangd antiseptikum, som b5r anvandas 
i koncentrerad losning for att erballa en im- 
pregnering av vitveden vid en f orutbesl&md ut- 
.spadning, kan vid detta forfarande beraknas 
med synnerligen stor noggrannbet. Anvandning- 
en av trycket f ran komprimerad luf t tillater vi- 
dare t. ex. att avsevart paskynda impregnering- 
en, och man kan f ormedelst apparater, som aro 
pa lampligt satt utforda for anvandning av 
tryck, erna en snabb och oavbruten impregne- 
xing av ett stort antal tradstammar. 

For att mojliggora den ovan beskrivna im- 
pregneringen ar det nodvandigt att anvanda 
.losningar, som aga en stor genomtrangnings- ocli 
diffusionsformaga, som ba en stark svamp- ocb 
insektsdodande verkan, aro billiga samt lattlos- 



liga i vatten, sa att man kan bereda mycket kon- 
centrerade losningar. Sasom lampliga salteT ba 
fdljande befunnits: flnosilikater av zink, kop- 
par och magnesium, alkalifluorider, autimon- 
och ammoniumflnorider samt alkaHarseniter och 
-arsenater. Man kan neutralisera alkaliteten hos 
dessa alkalisalter, sarskilt kalium- och natrium- 
arseniterna, genom att tillsatta arseniksyra 
(As 2 0 5 ) utan att i namnvard grad minska dif- 
fusionsf ormagan. Pa samma satt kan man me- 
delst Horvatesyra minska alkaliteten hos ka- 
lium- och ammoniumfluorid utan att minska 
genomtrangningsformagan. 

Det ar sarskilt fordelaktigt att anvanda 
blandningar av Salter, som fixeras i traet, sedan 
detta torkat, och giva det en farg, som ar ka- 
rakteristisk for impregneringen. 

Man kan tillsammans med de antiseptiska 
amnena inf ora substanser, som minska antand- 
barheten och brannbarheten hos traet. Man bar 
i detta sammanhang sarskilt lagt marke iall att 
anvandningen av losningar av alkaliarseniter 
och -arsenater f orutom ett fullstandigt skydd 
for traet mot forruttnelse och insekter medfor 
ett ef f ektivt skydd mot eld. 

Forfaringssattet enligt f oreliggande uppfin- 
ning kan tillampas a obarkat timmer. For tim- 
mer, som bar mycket karnved, ar det sarskilt 
fordelaktigt att infora lampliga, flyktiga gift- 
amnen, vilka knnna halla karnveden steril efter 
vedens torkning. 

Forfaringssattet enligt foreliggande uppfin- 
ning ager gentemot de kanda forf arandena den 
f ordelen, att det tillater att i och for impregne- 
ringen anvanda den naturliga f unktionen av 
savkarlen och aven sjalva saven i tradstammen 
under utnyttjande av de faktorer, som under- 
latta denna anvandning (t. ex. f alining och be- 
handling pa lampHg tidpunkt samt val av lamp- 
liga skyddsamnen). Den viktigaste fordel, som 
ernas med f orf arandet, bestar dari att man und- 
viker anvandningen av stora kvantiteter v'atska, 
transporten till speciella anlaggningar for im- 
pregneringen och anvandningen av sarskilt dyr- 
bara apparater. Forfarandet tillater vidare att 
noggrant impregnera och konservera tra pa det 
enklaste och mest ekonomiska sattet pa vilken 
som heist lamplig plats, t. ex. omedelbart pa 
platsen for f allningen eller arbetet eller a plat- 
sen for anvandningen. 

Efter behandlingen enligt foreliggande upp- 
finning samt torkning och eventaellt barkning 
kan man underkasta traet en ytbehandling, 
t. ex. genom bestrykning, besprutning e. d. med 
amnen, som aro ogenomtrangfiga for vatten och 
som bilda en binna e. d., sa att man darigenom 
minskar mojligheten att urlaka de antiseptiska 
skyddsamnena. 

Exempel 1. Konservering av staketstolpar 
av obarkad ved. 

Stammar av bok, nyss f allda ; sagas i onskade 
langder. Omedelbart efter sagningen inf oras ror 
i de bada snittytorna, under det att virket fort- 
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f arande ar obarkat ocn placerat borisontellt. 
T)essa ror aro i ena anden slipade ocn skarande 
samt krokta i rat yinkeL De inf oras i traet till 
ett visst djup medelst nammarslag och fyllas 
med en beraknad mangd av en koncentrerad 
vatteidosning av nagot antiseptiskt medel, som 
angives i exempel 2. Man kan aven anvanda 
motsvarande koncentrerade losningar av 10 a 
25 % zinkklorid, av 10 a 20 % kopparsulfat 
o. s. v- Anordnandet av naf yl In iti gsroren bor go- 
ras sa att diffusionseentra f 5rdelas sa jamnt som 
mojligt pa de disponibla ytorna, sa att den dif- 
funderande losningen savitt mojligt nar alia 
partier i traet. 

Exempel 2. Konservering av staketstolpar 
av boktr& med karnved. 

De nyss fallda stammarna avkapas i onskade 
langder, varpa man omedelbart efter sagningen 
infor ror i den ena av de bada snittytorna, sa 
att en ring bildas i vitveden omkring den f arga- 
de karnveden. B,6ren aro i ena anden slipade och 
.skarande samt inforas pa obetydligt djup me- 
-delst slag av en hammare. Dessa ror f orbindas 
darpa medelst ledningar till en tryckbehallare, 
fdrmedelst vilken man infor den beraknade 
mangden av en koncentrerad vattenlosning. 
Denna innehaller t. ex. 20 a 30 delar antknon- 
-eller ajnmoninmfluorid eller 20 a 30 delar mag- 
nesium- eller zinkfluosilikat eller annu battre 
10 a 20 delar natriumarsenit eller -arsenat (bi- 
.arseniat) pa 100 delar vatten. Behallaren fylles 
kontinuerligt eller diskontmuerligt med denna 
losning. Efter inforandet av losningen, vilket 
forsiggar snabbt, uttages roren oeh de kapade 
stammarna fa torka, eventuellt efter borttagan- 
•det av barken. De antiseptiska amnena f ordela 
sig darvid genom diffusion i stammens hela 
vedparti. 

Exempel 3. Konservering av bokslipers. 
Sliperna tillverkas av farsk yed omedelbart 
■efter fallningen, varpa man till ringa djup i ena 
snittytan, da sliperna aro plaeerade yertikalt, 
•och i bada snittytorna, da sliperna placeras hori- 
sontalt infor flera ihaliga cylindrar eller en 
grupp sadana. Dessa cylindrar insattas med den 
ena, slipade och skarande anden, varpa man ge- 
nom desamma i veden inf5r en bestamd mangd 
vattenlosning, som exempelvis innehaller 15 el- 
ler 20 delar arseniksyra, 18 eller 24 delar na- 
triumbikromat pa 100 delar vatten. Impregne- 
ringsvatskan inf ores i veden under svagfc tryck, 
t. ex. medelst komprimerad hif t. Efter vatskans 
inf drande borttagas de ihaliga cylindrarna, och 
sliperna, som aven utvandigt bverdragits med 
koncentrerade losningar, f orvaras pa ett for 
vatten skyddat stalle staplade pa varandra, tills 
iraet ar val impregnerat. .Yid denna behandling 
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kan torkningen forsigga tamligen langsamt, 
utan att risk foreligger for bildandet av stora 
sprickor. Tillsattandet av flyktiga gifter vid 
den ovan beskrivna ytbehandlingen mojliggor 
undvikandet av svampbUdiiingar. 

Exempel 4 Konservering av palar. 
Palar av ringa tjocklek, vilka aro obarkade, 
f orses a sin ovre snittyta med en enda eller fle- 
ra ror, vilkas nedre ande ar slipad och skarande 
och genom vilka man under tryek infor en be- 
stamd mangd av en vattenlosning av 30 % na- 
triumarseniat anda tills losningen framtrader i 
palens andra ande. Man kan aven samtidigt in- 
f ora vatskan i bada snittytorna, varvid man kan 
anordna det sa, att savkarlen impregneras om- 
vaxlande fran de bada snittytorna. Efter vats- 
kans inf orande avlagsnas barken, varpa palarna 
torkas och slutligen medelst en pensel forses 
med en vattenlosning med 15 % kaliumbikromat, 
vilket avsevart minskar mojligheten av uttvatt- 
ning av den antiseptiska produkten. 
^ IJppfinningen ar naturligtvis icke begransad 
till de visade och beskrivna forfarandena, som 
endast aro angivna sasom utf oringsf ormer. 



PatentansprS.k: 

l:o) Trakonserveringsforf arande, i vilket 
saftrikt eller vattenindrankt tra eller ved tillf 6- 
res en vattenlosning av skyddsmedel fran tra- 
ets andyta eller andytor, kannetecknad darav, 
att man fran den ena eller bada andytorna till- 
for koncentrerad vattenlosning av ett lattlosligt 
skyddsmedel i en mangd beraknad efter traet, 
som skall impregneras, till blott ensMlda pa av- 
stand fran varandra over tvarsnittet av traet 
ifraga likformigt fordelade saftbanor, pa det 
att skyddsmedlet vid den dartill sig anslutande 
torkningen ock lagringen kan f ordela sig fran 
de behandlade saftbanorna genom det i ock for 
sig kanda dif fusionsf orfarandet. 

2:o) Satt enligt patentanspraket l:o), kanne- 
tecknat darav, att ifraga om langre trastycken 
losningarna dessutom med Ljalp av borrkal av 
liten diameter vid ett eller flera stallen i den 
mellersta delen av dessa trastycken tillf oras de 
sa utskurna saftbanorna, som aro mojligast ur 
rumsavseende sMlda fran de ifran tvarsnitts- 
ytorna f yllda saftbanorna. 

3:o) Forfaringssatt enligt patentanspraken 
l:o) eller 2:o), kannetecknat darav, att man till 
varje ensMld saftbana tillfor skyddsmedelslos- 
ningen medelst en sarskild vid platsen f6r 
ifragavarande saftbana, i traets tvarsnittsyta 
inslagbar vid inslagsanden pa bekant satt med 
kanteggar eller skar f orsedda ror eller rorlik- 
nande karl. 
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